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VI. 

Schwefligf a u r e s Kupfer* 
nach Chevreul *). 

Lafst man fchwefligfaures Gas durch Waller ftej- 
gen, worm lich Kupferoxyd (im Maximo) befin- 
det, To verwandelt lich ein Theil delTelben in 
Schwefelfaure und vereinigt lich mit dem Oxyde 
zu fchwefelfaurem Kupfer, das iibrige aber verbin- 
det lich mit dem Theile des Kupferoxyds, auf 
deJDTen Koften der andere lich oxygenirt hat, zu 
fchwefligfaurem Kupferoxydul. 

Giefst man zwei heifse Auflbfungen falpeter- 
faures Kupfer und fchwefligfaures Kali zufammen, 
fo theilt fich das letztere in zwei Theile, wovon 
der eine lich in fchwefelfaures Kal^i auf Koften 
des Kupferoxyds und der andre in fchwefligfaures 
Kupferoxydul verwandelt **). 

i 

t 

■*) Nouv. Bull . d, Sc. de la Soc. philom. 

**) Der Niederfchlag, welcher entlieht, wenn man das 
fchwefligfaure Kali kalt in Auflofungen giefst, welcbe 

t das Kupfer ira Maximo der Oxygenirung enthalten, ilt 
ein Doppelfalz, beliehend aus fchwefliger Saure, Kali 
und Kupferoxydul. Bisher bielt man diefes Doppelfalz 
fur eiufaches fcbweiligfaures Kupfer. 
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Das fchwefligfaure KupFeroxydul kryftalljfi rt 
in kleinen-Kryltallen von fchonem Dunkelroth, 
die fich an der Luft nicht verandern. Beim De- 
Itiliiren giebt es Waller, Fchwefligfaures Gas, fchwe- 
felfaures KapFer, KupFeroxydu! und ein Atom 
Schwefel - Kupfer. Wean man Waller dariiber 
kocht, fo wird es zerfetzt; es entbindet fich 
fchwefligfaures Gas, es entfteht fchwefe! faures 
KupFer, und es bleibt reines Kupferoxydul zu- 
riick. Aufgelolt in fchweflige Saure, verwandeit 
es licli allmahlig in fichwefelfaures KupFer. Durch 
Kali wird es ganz zerfetzt. Salpeterfaure und 
oxygenirte Salzfaure verwan deln es in fchwefel- 
Faures Kupfer. 

Es fcheint zu beltehn in ioo Theilen, aus 
36 ,16 Theilen fchwefliger Saure und 63,84 Theilen 
Kupferoxydul. 



